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La pr^sente invention concerne un stratifie transparent et 
phototrope, qui est constitue par au moins deux plaques de verre 
et/ou de mati&re plastique, entre lesquelles se trouve une couche 
d'une substance photo trope. 
5 On appelle phototropie la propri^te qu'ont certaines 

substances de reagir h un eclairage actinique par un accroissement 
de leur taux d f absorption, ce qui signifie que leur coloration 
devient plus foncee. Ces substances palissent h. nouveau dans 
l 1 obscurity, 

10 Ce phenom&ne de phototropie reversible doit pouvoir se 

reproduire aussi souvent qu'on le desire sans symptdmes de fatigue, 
II est comiu d'associer des matiferes plastiques h un verre 
normal pour en ameiiorer les caract&ristiques mecaniques et 
thermiques. On utilise aussi des stratifies (ou materiaux composi- 

15 tes) pour affaiblir des rayonnements lumineux trop intenses. 

L'affaiblissement de la lumifere transmise peut Stre provoque par 
coloration de la mati&re plastique dans le stratifie verre-matikre 
plastique, ou par la difference des indices de refraction du verre 
et de la matiere plastique, Ces stratifies h base de mati&re 

20 plastique et de verre, ou de mati&res plastiques differentes, 

present ent 1' inconvenient d 1 avoir en permanence un coefficient de 
transparence constant, independant de I'intensite du rayonnement 
lumineux qui les traverse. Une vitrification superficielle laisse 
toujours passer une proportion constante, quelle que soit la 

25 raison ou le moment de la joornde, du flux lumineux qu'elle regoit. 

Etant donne que la phototropie peut Stre consideree comme 
une variation reversible de la densite optique, il est tentant de 
chercher h realiser des stratifies, ou materiaux composites, 
phototropes. L 1 utilisation de matikres plastiques dans lesque ll es 

30 sont incorpores des ingredients phototropes d'origine minerale ou 
organique est connue. II est vrai que la phototropie des mati&res 
organiques contenues dans ces materiaux diminue considerablement 
du fait de leur fatigue. 

On connait aussi des stratifies dans lesquels une matiere 

35 organique phototrope, solide ou liquide, est placee entre deux 
plaques de verre non phototropes. Ces stratifies presentent les 
mSmes inconvenients que les matiferes plastiques phototropes 
mentionnees ci-dessus, k base de mati&res phototropes organiques. 
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On connalt de plus des stratifies matiere plastique-verre , 
dans lesquels une ou plusieurs plaques de verre phototropes sent ' 
associees k d'autres verres en feuille et verres sp^ciaux du 
commerce et a une feuille de matiere plaetique polymere de facon 
a former un stratifie phototrope. 

les inconvenients de ces ensembles sont : les prix eieves 
dee verres spSciaux, la faible stability chimique qui se manifeste 
frequemment ainsi que les difficultes technologiques de fabrication 
des stratifies phototropes bombes. 

la pr^sente invention remedie a tous ces inconvenients. 
Dans les nouveaux stratifies phototropes et transparents a base de 
matiere plastique et de verre ou de matiere plastique et matiere 

plastique , une ou plusieurs plaques de verre en feuilles da 
commerce, de verre special et de matiere plastique sont associees 
a une ou plusieurs feuilles de matiere plastique, par exemple de 
polyvinylbutyrate de maniere a former un ensemble stratifie. 
Au moins une de ces plaques ou feuilles est recouverte d'une couche 
phototrope de matiere minerals. Ces couches phototropes ont, comme 
les ensembles phototropes monoblocs connus, la propriete d 'avoir 
une transparence qui diminue sous 1» action d'un rayonnement actini- 
que. lorsqu'on supprime le rayonnement excitateur, les couches photo- 
tropes se reg&ierent et la transparence origineiie est etablie. 

les couches phototropes selon 1' invention peuvent etre 
constituees par dea matieres minerales phototropes quelconques ; 
25 on obtient des resultats particulierement bone avec des couches qui 
sont constituees par des cations argent et cui'vre ainsi que des 
anions halogene. Pour abaisser les prix de revient ou pour realiser 
une sensibilisation spectrale, on peut ajouter a ces couches 
jusqu'a 50 atomee pour 100 d' ingredients auxiliaires. 
50 Le dessin annexe fera mieux comprendre comment 1' invention 

peut etre executee. 

les figures 1 a 4 represented schematiquement des strati- 
fies realisables. 

les exemples suivants illustrent la presente invention. 
35 Exemple 1 .- 

le stratifie represente sur la figure 1 est un stratifie 
phototrope matiere plastique-verre . II es t constitue par une plaque 
de verre A d'aire voisine de 1 m 2 , d'epaisseur 3 mm, avec une 
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transparence de 9295, un indice de refraction de 1,49, une tempera- 
tare de transition vitreuse de 480° C et un coefficient lineaire 

n 

de dilatation a = 92.10 /°C. Une face de la plaque de verre est 

recouverte d'une couche phototrope S qui est constitute par 40,85$ 

5 en poids de CuCl et 59,1 5$ en poids d'AgCl et qui est deposte par 

-5 

vaporisation sous 10 torr, sous une epaisseur de 350 ran 
Une feuille en polyvinylbutyrate B tlastique, de 0,4 mm d* epaisseur, 
ramollie pendant cinq minutes dans du phtalate diethylique est 
collie sur la couche S et une plaque de verre A 1 , ayant les m&nes 

10 caracteristiques et dimensions que la couche A, est collee sur 
cette feuille B. 

Ce stratif ie phototrope h base de verre et de matibre 
plastique a, h I'etat non irradit, une teinte gris bleu, avec une 
transparence, au depart, de 65$. Aprfes une exposition h un rayon- 

15 nement actinique d'une dur£e de 15 mn, ce stratif ±6 a une teinte 
bleu fonce, avec une transparence h. saturation de 23$. la pdriode 
(grandeur qui est proportionnelle k la demi-vie) de sa regeneration 
est voisine de 5 mn. 
ESSSEig-2*- 

20 Le stratifie represente sur la figure 2 est aussi un 

stratifie h. base de verre et de matiere plastique. II est constitue 
par une feuille B de polyvinylbutyrate de 0,4 mm d f epaisseur, avec 
une couche phototrope S contenant 65,48$ en poids d'AgBr et 
34,52$ en poids de CuBr, qui est d£pos£e par vaporisation sous 

25 10~^ torr et dont l f epaisseur est de 400 ran . Cette feuille est 
placee entre deux plaques de verre A et A 1 d r aire 1 m et de 4 mm 
d' epaisseur, avec une transparence de. 93$, une temperature de 
transition vitreuse de 520°C et un coefficient de dilatation 
lineaire a egal k 30 x 10"V°C. I^s plaques de verre sont en verre 

30 6t±v6 et ont ete trait 6es au prtalable pendant 1 mn, pour augmenter 
1' adherence, par du methylate de silicium.Ia teinte de ce stratif i£ 
lorsqu'il n*a pas ete expose h la lumifere, est vert olive, avec une 
transparence au depart de 68$. Apr&s une exposition d'une dure© de 
15 mn h un rayonnement actinique, ce stratif ie a une teinte brun 

35 verd&tre, avec une transparence h saturation de 43$. la p&riode de 
la regeneration est de 150 minutes, 
fiaemple 

Le stratifie represente sur la figure 3 est un stratifie 
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matiere plastique-verre, constitue par une plaque de verre A, 
d'aire 1m et de 3 mm d'epaisseur, avec une transparence de 
depart de 94*, un indlce de refraction de 1,523, une temperature 
de transition visqueuse, de 480°C et un coefficient de dilatation 

5 lineaire « de 92 x 10~ 7 /°C, qui est enduite eur une face, par 

trempage, d'une couche phototrope S, de 300 nm d'epaisseur ayant la 
composition ci-aprea : 61,69* en poids d'AgBr , et 38,32 * en poids 
de CuBr. Une feuille B de polyvinylbutyrate colore en vert, 
traitee au pr Salable comme dans 1' example 1, de 0,4 mm d'epaisseur, 

0 est collee sur la face de A recouverte par la couche 8. 

Ce stratifie" matiere plastique-verre a, loraqu'il n'a pas 
6U expose a la lumiere, une teinte verte pour une transparence, 
au depart, de 58* et, apres une exposition d'une dure"e de 15 mn a 
une lumiere actinique, devient gris verdatre et acquiert une 

5 transparence a saturation de 22*. La p^riode de la regeneration 
eat de 25 minutes. 
Exemple 4 .- 

Le stratifid represents sur la figure 4 est du type 
matiere plastique-verre, dana lequel une feuille B de polyvinyl- 
0 butyrate, d'aire 1 m 2 et d'epaiaseur 0,4 mm, recouverte par vapori- 
sation sous 10" torr d'une substance phototrope 3 de composition 
65,48* en poids d'AgBr et 34,52* en poids de CuBr, eat aaaociee a 
une plaque polie de verre filtrant GL 30 A d'aire 1 m 2 et 
d'epaisseur 2 mm. 

La feuille B eat coliee, du c6te de la couche phototrope, 
aur la plaque de verre filtrant QL 30, dont la tranaparence eat de 
75*, l'indice de refraction de 1,530 et le coefficient de dilata- 
tion lineaire a de 130 x 10 -7 /°C Ce atratifie a une teinte brun 
vert a l'etat non irradie. Sa transparence, au depart, est de 
60*. Au bout de 15 mn d' exposition a un rayonnement actinique, aa 
transparence a saturation eat deJ7*, et sa teinte est devenue 
olive fonce. La periode de la regeneration est de 40 minutes. 
Example 5 .- 

Le stratifie est constitue, cette fois, uniquement par des 
matieres plastiques. Une plaque A en un polymethacrylate d'aire 
1 m et d'epaisseur 5 mm est recouverte d'une couche 8 en une 
matiere phototrope semblable a celle de l'exemple 1, elle-meme 
recouverte d'une feuille B de polyvinylbutyrate et d'une couche 
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additionnelle A* en polymethacrylate, realisant ainsi un stratifie. 

Les plaques de polymethacrylate out un indice de refraction 
de 1,5 et une transparence de 90$. 

Lorsqu'il n'a pas ete expose h la lumiere le stratifie a 
5 une teinte brun clair, pour une transparence, au depart, de 

Apr&s une exposition d'une duree de 15 mn h. un rayonnement aot1.nl- 
que, la transparence a saturation est voisine de 20?£. Ge stratifie 
a une teinte brun foncd et une periode de regeneration de 25 
minutes. 
10 Bxemple 6 .- 

Lk encore, le stratifie est constitue uniquement par des 
mati&res plastiques. 

Une plaque A en polymethacrylate est collee a une f euille 
B.de polyvinylbutyrate de 0,4 mm d'epaisseur sur laquelle a ete 
15 deposee par vaporisation une couche S phototrope semblable It celle 
de l l exemple 4, de telle maniere que la couche deposee sur la 
f euille B soit en contact avec la plaque A. 

Ce stratifie a une couleur verte, pour une transparence 
de 7&fi au depart, Apr&s une exposition d f une duree de 15 mn k un 
20 rayonnement actinique, le stratifie a une teinte brun vert, avec 

une transparence b. saturation de 22#. La periode de la regeneration 
est de 50 minutes • 
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REVENDICATIONS 

1. Stratifie photo trope, transparent a la lumiere, caracte- 
rise en ce qu'il est constitute" par au moins deux plaques de verre 
et/ou de matiere plastique, entre lesquelles est intercalee une 
couche d»une matiere phototrope minerale. 

2. Stratifie selon la revendieation 1, caracterise- en ce 
que la couche de matiere minerale phototrope est recouverte d'une 
feuille de matiere plastique. 

3. Stratifie" selon l'une des re vendi cations 1 et 2, 
caracterise en ce que les plaques ou feuilles de verre et/ou de 
matiere plastique sont teintees. 

4. Stratifie" selon l'une des revendications 1 a 3, 
caracterise- en ce que la couche phototrope minerale est constitute 
par de 1' argent, du cuivre et des halogenes. 

15 5. Stratify selon la revendieation 4, caracterise en ce 

que la couche phototrope est constitute par 4 Ho atomes fo 
d' argent, 2 a 60 atomes fo de cuivre et 15 a 87 atomes % de chlore 
ou de Drome, J 
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